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NOTES: 
CD MATERIAL: 
KEVLAR #285/353 4H SATIN, EPOXY PREPREG, 250 OFCURE, 40% RIC 
~ 
MATERIAL: 
CARBON FIBER PREPREG, ALDILA PREPREG SYSTEM 3K2X2-FR250-204/40 
T300, 
lID MATERIAL: 
ALDILA #120 E-GLASS AR250 WITH 48% RC; 
4) 
FINISH: PRIMER lAW MIL-P-85582, 2-7 MIL MAX, 
5} 
TOLERANCES: 
PER DART aSI 018 UNLESS OTHERWISE 
NOTED 
6~ 
UNITS: INCHES UNLESS OTHERWISE 
NOTED, ALL METRIC DIMENSIONS ARE REFERENCE DIMENSIONS. 
7 
BREAK SHARP EDGES: 0.005 TO 0.010 MAX 
8 
IDENTIFICATION: 
BAG AND IDENTIFY WITH DART PIN D4857-1, AGUSTA PIN "TBD", REVISION AND BATCH NUMBER 
- 
AS PER aSI 044 METHOD 6.7 
9) 
WEIGHT: 0.351bs (.15 kg) 
10} PART DIMENSIONS CONTROLLED 
BY CAD MODEL FILE D4857-1-b.lGES 
11} SEE PAGE 2 FOR LAYUP SCHEDULE. 
MANUFACTURE 
lAW MPP 145. CURE 250°F FOR 4 HOURS. 
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